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((So) Abhangigkeit: 



<% Druckschriften, die zur Abgrenzung vom Stand der Technik in Betracht gezogen wurden: 
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ne, 

25 



nach dem luft rocknecd e A* dharze »tM ^ Amm0 niak enthaJt, emulgiert werdea kdanen. 

5 Gesamtbindemittel) ausreicaead ^. B »^-^SS!S- Der Zusatz von vereetzenden Stoffea, wie 

Es wurde nua gefiiadea, daB eke Vertraglicakeu: ue m g ff Uch ist nebea lufttrocknenden auch 

ued Pigmeatea eatscheidead verbessert werden k»a, wodu rch es moghd ^^JrtL eM , ^ 

ofe atrocknende lacke a~o- Es eetstehea Emul- 
(bezogeu auf Alkydharz) au£ 10_ las 50. Jbe*>geu p henolf0 rmaldehydharzea gut vertraglich sindund sich 
15 sioaea, die mit wasserverduaebaren Amno 7illm Anre ibea kann lm Gegensatz m dea 

^ aUea «^ 

meis tea bekaaatea Emulsioaen auch der ^ Hbnc bildea . 

lieruag luft- oder ofeutrockaeade i*d». dx e ga > * g polvathyieaglykolgehaltes der Emulgator- 

Es hat sich als '^^.'^^S^^S^i nTagelhaL Vertraglichkeit mit Emul- 
20 harze auf 40% zu ^■"^Jj*"^^ ^^^chtete schlechfere Glaazhaltung zu vermeiden. 
gatorharzea mit Polyathyieaglykolgebaltea toW , beo Amm0 eiak auch organische Ami- 

„ T^r^~z=s-jr^ ™ - — - « - — — 

seie, wobei u. a. lolgeade Kriteriea vod Bedeutung and: 
Gehalt und Art der FettsSurea, 
Saurezahl, Hydroxylzahl, 

Art und Gewichtsauteil der Dicarbonsauren. ^votm* 20 bis 70 Athyleaoxyd-Einheitea pro 

i .*>. »**<*« u» o^x-k Koca^o.d.3 «»f St^TSdiUtio..^ 

glyk< ,u ^ ™r^L^^- k «-^^^ w 

Ket±e die Ausbildung eiaer amphipatischen MoLe^ikoaug^ uuu 
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" y Seia soTSa i Sauresabl and die Hydroxylzahl eiue Rolle fur die Auswahl der Methode. 

SJ^^S^5SSb«1«- Alkydharzen werden zunachst die pol^thylea^ol^ifiziertea 
Vorpr^S atch d" angeUeaea Vermhren duxch Ver- oder Umesterung 
- Temo^ren zwischealo und 1S0°C mit Diisocyanaten bzw. Vinylmonomeren in bekannter Weise umge- 
es.voa Vorteil seia, geringe Mengea (bis zu 10%) von I^ngsmitteln « Sender 

^r^SeSe^^Wharze betragt I. bis 50%.' bezog'e. auf GesaMtbindendttel. Es kounen 
auch Ge^eTeScbiedener Emnlgatorharze eingesetzt werden. Es ist auch moglich, zusatzlich kleine 
10 Z£2 LlgatoreT sowie Schutzkollolde (CeUuloseather, Polyviaylalkobol. Polyacryl- 
saorTbzt Po^ylamid) eiuLetzen. Derartige Zusatze briugea Jedoch meist keiue Vorteile Sie » □ 
nUrM Tesondert gepruft werdea, da nicbt aur die Filmbestaadigkeit, soaderu auch die Stabihtat der 

E ^TZt^™^2^r Z beiTemperaturea bis maximal 2 00O C gut ^ genlsiert. 
<= „ ITT S Wasser welehes 0,1 bis 3% eiaer orgaaischea cder anorgaaischea Stickstoflbase eathalt, 
15 uTr ^B^1^tU-«. * - -istea Fallen geaUgt zum VerdUaaea eia -males RUhr- 
"rk tie e? taAlkydbarz-Keaktorea Ublich ist. Kur bei Ansatzeu mit weaig Enactor, welche u^rch- 
Ihtige Emulsioneu mit Teilchendurchmessern Uber 1 ft ergebea, ist die Verweodung von Hochlexstungs 

20 diS? S SeU extern die Erfindung, ohne die Aaweadung des er^ungsgemaBea Veriahreas 
. 7u heorenzea Alle Prozeatangabea siad Gewichtsprozente. 

me Zusammeasetz.ag uafdie Kenazahlea der Alkydharze siad in Tabelle 1 msammengefeot. 

A. Herste Hung der Emulgatorharze 

25 25o\ des Alkydhar zes A .1 (100%ig) und 250 g Polyathyleoglykol (Molekulargewioht etwa 1000) werdea 
so la^e auf 220°b erhitzt, bis der TrUbungspunkt in Methanol konstant ist. Das Emulgatorharz. eathalt 
50 Gew. -% Polyathylenglykol. 

100% Soiadl und 40 -Holzol werdea mit 40 g Glyceria in Geg^uwart vou 0,03 g Bleiuaphtheuat (31% 

Z ; eiTpolymerisationsumsatz voa 93%. Das Emulgatorgemisch eathalt 49% Pol^thyleaglykol. 

250 3 g des Alkydharzes A. 3 (100%ig) werdea mit 200 g Polyathylenglykol (MolekuUrgewicht etwa 600) 
und « l| : PolyathyS^ol (Molekulargewicht etwa 1500,.bis zur Koastauz des TrObu^spunktes in Athanol. 
40 bei 220°C gehaltea. Das Emulgatorharz eathalt 70 Gew. -% Polyathyleaglykol. 

uo'g Rizinenfettsaure, 95 g Pentaerythrit und 400 g Polyathyleaglykol ^^^T.^ 
werden it 135 g Phthalsaureanhydrid im Azectropverfahreu bis zu eiaer Saurezahl von 25 mg KOH/g ver 
estert. Der Polyathylenglykolgehalt des Emulgatorharzes ist 53 Gew. -%. 



.0 I Ririneafettsaure 90 g Trimethylolpropaa, 300 g Polyathyleaglykol (Molekulargewicht etwa 1500) 
und L\ "aSSS-Si'i- be' £*, im Azeo^ver* ; hren ^ ' 

KOH/g verestert. Das entstandene Emulgatorharz hat emeu Polyathylenglykolgehalt voa 51, 2 Gew. ,o. 

50 foo'g des Alkydharzes A.6 (100%ig, werden mit 300 g Polyathyleaglykol (Molekulargewicht etwa 2000) 
aaf 220°C erhitzt. Ist der TrUbungspunkt in Athanol konstant, so ist die ReakUoa beeadet. 
Der Polyathylenglykolgehalt des Emulgatorharzes ist 60 Gew.-%. 

ISO'* Leinolfettsaure warden mit 100 g Trimethylolpropan und 90 g Phthalsaureanhydrid bei 220°C bis 
55 zu e aer^zfhT^mg KOH/g verestert. ^ ^Vl" S ^^^Z^^' 
Molekulargewicht voa 1500 zugefugt. Die Masse wird bei 220°C bxs ^^^^^^Z- 
aol umgeestert. Daan wird die Temperatur a«£ 9 0 o C geseokt. Im Verlauf jo- ^ ^£^LoeJ»* 
diisocyanat zugetrooft. Nach weiterea 4 h bei 9QOC ist die Reaknoa beeadet, der Gehalt treiem is > 
Uegt unter 0, 5%. Das Emulgatorharz eathalt 48% Polyathyleaglykol. 
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Bestimmung des Triibuagspunktes A lkohol (Athaaol, Methanol) wird kurz zum Sieden 

Eiae 20%ige Lbsung des Harzes im -^S^bi^Sh^ die erste Trubung auftritt. 
erhitzt. Beim Abkuhlen wird die Temperator besUmmt, bei welcu 

B. Herstellung der Emulsioaen TabeUe 2 angegebenen Menge des Emul- 

Fur die H erste uung B ein ultra-Turrax) verwendet werdea. 

10 ein scbnellaufeudes Dispergiergerat (z.B. ein uirx* 

• Erklarungen zu TabeUe 2 A , das Emu lgatorharz (E ) und dessea Menge, in Gew. -% 
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Tabelle 2 



Ansatz 



Aussehen der 
Emulsion 



Teilchen- 
grofle Ox) 



A. 1 

E. 1/25% 
1% NH, 



leicht opales- 
zierend 



< 0,5 



A. 2 

E. 2/20% 
l,5%Tri- 
athylamin 
60% 

A. 3 

E. 3/17,5% 
0,8% NH, 



fast klar 



<0,5 



fast klar 



< 0,5 



A. 4 

E. 4/25% 
0,5% 

Triathylamin 
70% 



opaies- 
zierend 



< 0,5 



A. 5 

E. 5/15% 
1% 

Triathylamin 
70% 

A. 6 

E. 6/32% 
1% NHg 
60% 



leicht opales- 
zierend 



< 0,5 



fast klar 



A. 7 

E. 7/25% 
1,5% NH 3 
70% 



fast klar 



< 0,5 



< 0,5 
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Viskositat 
(Poise )/40%ige 
Lb sung 



2,5 



2,1 



2,0 



1,2 



1,4 



1,6 



2,6 



Tafaelle 3 



r i 

Beispiel j 1 
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3 


4 


5 


6 
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Harr gem. 
Beispiel 


■ 167 


167 


167 


' 143 


143 


167 


143 


Titandioxyd 1 ) 


70 


8 




IS 






70 


Rufl 2 > 


- 




4 




- 


- 




molybdSn- 3) 
h&Jtlges Bloi- 
chromat 






_ 


_ 


16 


S 


- 


3-Nltro-4-tohi- 4 > 
idin + 0-Naphthol 










4 






2,4,5-Trichlor- 5 ) 
anilin + Naph- 
tboL AS 




- 


- 


- 


- 


5 


- 


KupferphtJiaLo- 6 ) 
cyaoln 


_ 


2 












Bleichromat 7 ) 




" 


• 


70 








Sikkattve: 

Co (1% MctaU) 


'6 


2,5 


3 


- 


- 


- 


3 


Pb (10% MetaU) 


8 
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Zr MetaU) 




1.0 


1,5 
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7n Me tall") 
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Antihautmlttel 


0,7 


1,0 


1,0 


- 


- 




1,5 


Verlaufmittei 


0,4 


0,3 


0,4 


0,1 


0,i 


0,2 




Antiabsatzmittel 




2 


1 








1,5 


Vemet zungc- M. 1 
kompoaente M. 2 








25 


25 


17,5 




p-Toluolflulfoa- 
siure 10% in HjO 












2,0 





Die Lacks, werden mlt dest. H 2 0 auf Applikationaviskositilt elngesteUi. A lie Ucke werden la UbUcher Weise auf dom 
Drelwalzenatuhl angexieben. 



1) TIOj (Kronoa Tliangeste Use baft Leverkusen) 

2) cr-RuS^TD (Degusaa) 

3) Renoimolybdatrot RGS (Farbwerke Hoechat AG) 

4) Baoaascharlach RN (Farbwerke Hoechst AG) 

5) permanentrot (Farbwerke Hoechst AG) 

6) Hostaperznblau A 2 R (Farbwerke Hoechst AG) 

7) Chromgelb 600 L (Fa. Siegle) 

Vernetzungakomponeaten: 

M. 1 1st eln handelfltlbllches lasungsmittallreles Hexamethoxymethylmelamln mJt elnem 
VerfthorungBgrad voq mehr a Is 95%. 

M. 2 1st eln handelstlbUches laeungsmittelfreies Hexamethoxyalhaxymetbylmelainin, 
mlt elnem Veratherungsgrad von mehr a la 95% und elnem Metboxy-Athuxyver- 
baMmia von etwa 1 : 1. 
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PAT ENTANSPBUC HE : 

1. Verfahren zur Herstellnng wsisseriger Emulsionen von Alkydharzen fur luft- und ofentrocknende 
Lacke, dadurch gekennzeichnet, dafi man das Alkydharz bei 80 bis 90°C, gegebenenfalls unter 
Druck bei Temperaturen uber 100°C in Wasser, welches 0,1 bis 3% einer organischen oder anorganischen 
Stickstoffbase enthalt, mit Hilfe von 10 bis 50% (bezogen auf Gesamtbindemittel) eines mit 40 bis 70% (be- 

5 zogen auf Gesamtemulgatorharz) eines gegebenenfalis einseitig mit einer Methoxygruppe blockierten Poly- 
athylenglykols mit 6 bis 100, vorzugsweise 10 bis 70 Athylenoxydeinheiten pro Molekul modifizierten, aus 
einem dem zu dispergierenden Alkydharz ahnlichen oder gleichen Alkydharz hergestellten Emulgatorhar- 
zes dispergiert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 das Alk^Tiharz mit einem Emul- 
10 gatorharz dispergiert wird, das Athylenoxydketten mit verschiedener Lange enthalt. 

\ 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi das Alkydharz mit einem 
Emul^atorharz, welches ein Athoxylierungsprodukt von Polyolen mit 20 bis 100 Mol Athylenoxyd enthalt, 
dispergiert wird. 



Druck: Ing. E. Voyt jech, Wien 
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